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La presente invention concerne un procede dc 
traitement de matieres textiles et plus particuliere- 
ment de matieres textiles de polyamides syntheti- 
ques. 

L'expression « matieres textiles de polyamides 
synthetiques » designe en particulier les matieres 
textiles synthetiques qui sont conmies sous le nom 
de « Nylons » et qui comprennent des matieres 
textiles composees de polyamides tels que le poly- 
hexamethyiene adipamide et le polycaprolactame. 

On sait que les matieres textiles de polyamides 
synthetiques sont hydrophobes, c'est-a-dire ont une 
capacite a absorber Thumidite atmospherique qui 
est limitee et beaucoup inferieure a celle des ma- 
tieres textiles composees de fibres naturcllcs commc 
la laine et le coton. C'est dans une grande mesure 
a cause de leur caractere hydrophobe que les ma- 
tieres textiles de polyamides synthetiques s'electri- 
sent facilement par frottement. En outre, les ma- 
tieres textiles de polyamides synthetiques ont ten- 
dance a. se salir plus facilement que les matie- 
res textiles composees de fibres naturelles, et en 
particulier a collecter les souillures des liqueurs 
de lavage, lorsqu'elles sont lavees en presence d'au- 
tres matieres souillees. Leur capacite limitee a ab- 
sorber lliumidite, leur electrisation facile et leur 
forte tendance a se souiller sont des inconvenients 
des matieres textiles de polyamides synthetiques 
qui sont surtout sensibles lorsqu'elles sont em- 
ployees pour Thabiilcmcnt. 

On a propose deja des procedes de traitement 
des matieres textiles de polyamides synthetiques en 
vue d'augmenter leur capacite a absorber Thumi- 
diite et de reduire leur tendance a s'electriser et a 
se souiller, mais les effets sont souvent peu durables, 
et disparaissent avec le lavage. 

La demanderesse a decouvert a present qu'il est 
possible de reduire au minimum les inconvenients 
ci-dessus et de produire des eflets durables sur des 



matieres textiles de polyamides synthetiques pour 
augmenter leur capacite a absorber 1'eau et diminuer 
leur tendance a s'electriser et a se souiller, en trai- 
tant ces matieres textiles par une cellulose ou un 
amidon hydroxyalkyle et un agent de reticulation 
ou un produit de precondensation resineux. 

L'invention procure un procede de traitement de 
matieres textiles de polyamides synthetiques, sui- 
vant lequel on applique sur ces matieres textiles, 
en milieu aqueux, un derive hydroxyalkyle de la 
cellule ou de Tamidon, un agent de reticulation ou 
un produit de precondensation resineux qui reagit 
dans des conditions acides, et un cataiyseur qui est 
un acide ou une substance engendrant un acide, 
puis on seche les matieres et on les chauffc. 

Par « derive hydroxyalkyle de la cellulose ou de 
1'amidon » on entend une cellulose ou un amidon 
dont au moins une partie des groupes hydroxyle 
disponibles ont ete etherifies en groupes hydroxy- 
alkoxy. Cette etherification peut etre executee de 
fagon connue en faisant reagir la cellulose ou Tami- 
don dans des conditions alcalines avec un agent 
d'hydroxyalkylation, tel qu'une alkylene halohy- 
drine ou un oxyde d'alkylene. Des exemples de ces 
derives hydroxyalkyles sont les derives hydroxy- 
ethyles, hydroxypropyles et dihydroxypropyies. On 
peut egalement utiliser, si on le desire, des melanges 
de tels derives hydroxyalkyles. 

Par « agent de reticulation ou produit de precon- 
densation resineux qui reagit dans des conditions 
acides », on entend un agent de reticulation qui rea- 
git avec le derive hydroxyalkyle de la cellulose ou 
de Tamidon et/ou avec la matiere textile de poly- 
amide synthetique ou bien un produit de precon- 
densation resineux qui reagit sur lui-meme pour 
donner une resine completement durcie, avec le de- 
rive hydroxyalkyle de la cellulose ou de Tamidon, 
ou avec la matiere textile de polyamide syntheti- 
que, ou meme qui participe a une combinaison quel- 
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conque de ces reactions; ces reactions etant favo- 
risees ou jamais inhibees, dans des conditions aci- 
des. Ces agents de reticulation et ces produits de 
precondensation resineux sont, entre autres, des al- 
dehydes et des dialdehydes tels que le formalde- 
hyde, Pacroleine et le glyoxal, susceptible de 
participer a des reactions de reticulation; les pro- 
duits de condensation de stade initial du formal- 
dehyde avec des composes azotes tels que Puree, 
la thiouree, le dicyanodiamide, les amides, les 
amines, les carbamates, les aminotriazines, les uro- 
nes, les ureines, les ureides, les imidazolidones, les 
pyridones et les triazones, en particulier les derives 
methyioles de ces composes et les ethers alkyli- 
ques inferieurs de ces derives methyioles; les deri- 
ves methyioles de polymeres azotes tels que les 
produits de polycondensation uree/formaldehyde 
solubles dans Peau, le polyacrylamide et les copo- 
lymeres d'addition contenant de Pacrylamide, et les 
ethers alkyliques inferieurs de ces derives methy- 
ioles; et des polyacetals tels que les produits de 
condensation des acetals sur des aldehydes comme 
le formaldehyde, Pacetaldehyde, le glyoxal, le 
malonodialdehyde, le succinodialdehyde, Padrpal- 
dehyde, Phydroxyadipafdehyde et le terephtalalde- 
hyde avec des alcools comme Pethyiene glycol, le 
diethylene glycol, le glycerol, le pentaeryithritol et le 
dipentaerythritol, en particulier des polyacetals du 
type decrit dans les brevets des Etats-Unis d'Ame- 
rique n° 2.785.947 du 19 fevrier 1954; n° 2.785.948 
du 8 janvier 1954; n° 2.785.949 du 8 janvier 1954; 
n° 2.785.995 du 13 mai 1955; n° 2.785.996 du 
24 janvier 1956 et n° 2.786.081 du 8 janvier 1954.. 
On peut egalement utiliser, si on le desire, des me- 
langes de tels agents de reticulation ou de tels 
produits de precondensation resineux. 

Comme catalyseur pour le procede de Pinven- 
tion, on utilise un acide ou une substance qui en- 
gendre un acide a un certain stade du procede. 
Comme le chauffage des matieres textiles de poly- 
araides synthetiques avec un acide mineral fort pro- 
voquerait une certaine degradation de la matiere 
textile, on prefere utiliser comme caalyseur une 
substance faiblement acide ou une substance qui 
lihere de i'acide, par exemple par chauffage. Comme 
exempies de telles substances on peut citer des aci- 
des organiques comme i'acide oxalique; des sels 
de bases faibles avec des acides forts comme le 
chlorure de zinc, les sels d'acides mineraux avec des 
amines organiques et specialemcnt les sels d'am- 
monium comme le sulfate d'ammonium et le chlo- 
rure d'ammonium; et des substances sensiblement 
neutres comme le chlorure de magnesium et le thio- 
cyanate d'ammonium qui developpent de Pacidite 
par chauffage. On peut utiliser aussi, si on ie desire, 
des melanges de tels catalyseurs. 

Le procede suivant {'invention peut s'appliquer 
a n'importe quelle matiere textile composee d'un 
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polyamide synthetique. Ainsi, il peut s'appliquer a 
des filaments, des fibres, des echeveaux, des fib, 
des nappes non tissees, des tissus et des tricots. 
II peut s'appliquer aussi a des matieres textiles 
compose es de melanges de fibres de polyamides 
synthetiques avec d'autres fibres synthetiques ou 
naturelles. 

Suivant le procede de 1'invention, le derive hy- 
droxyalkyle de la cellulose ou de Pamidon, Pagent 
de reticulation ou le produit de precondensation 
resineux et le catalyseur sont appliques en milieu 
aqueux sur la matiere textile de polyamide synthe- 
tique qui est ensuite sechee et chauflee. Les propor- 
tions des divers constituants et leurs quantites rap- 
portees au poids de la matiere textile a traiter, peu- 
vent varier entre des limites relativement eten- 
dues. 

Les quantites des constituants, en % du poids sec 
de la matiere textile, sont comprises normaiement 
entre les limites suivantes : derive hydroxyalkyle 
de la cellule ou de Pamidon entre 0,1 et 4 % ; agent 
de reticulation ou produit de precondensation re- 
sineux entre 0,01 et 1 % ; catalyseur entre 0,01 
et 1 %. 

La demanderesse a decouvert egalement qu'une 
partie du derive hydroxyalkyle de la cellulose ou 
de Pamidon utilise dans le procede suivant Pinven- 
tion peut etre remplacee avantageusement par un 
produit de condensation d'un oxyde d'alkylene 
avec un polyamide. Un tel remplacement apporte 
certains avantages ou permet de supprimer certains 
inconvenients de Putilisation du derive hydroxyal- 
kyle de la cellulose ou de Pamidon seul. Ainsi, 
Putilisation d'une certaine proportion d'un produit 
de condensation polyamide-oxyde d'alkylene reduit 
encore la tendance des matieres textiles de poly- 
amides synthetiques a s'electriser par frottement. 
En outre, elle confere a ces matieres textiles une 
souplesse compensant la legere raideur provenant de 
Putilisation dans le procede snivant Pinvention du 
derive hydroxyalkyle de la cellulose ou de Pamidon 
seul. De plus, dans les tissus ou les tricots composes 
de fibres de polyamides synthetiques, elle ameliore 
la lubrification des fibres et rend de ce fait le tissu 
plus solide qu'un tissu analogue traite suivant le 
procede de Pinvention en utilisant le derive hydro- 
xyalkyle de la cellulose ou de Pamidon seul. 

Ces produits de condensation d'un oxyde d'alky- 
lene avec un polyamide sont, notamment, ceux de- 
crits dans les brevets anglais n° 799.153 du 29 
mai 1956 et allemand n° 907.701 du 21 mai 1940. 
On peut remplacer jusqu'a environ 50 % du derive 
hydroxyalkyle de la cellulose ou de Pamidon par 
le produit de condensation polyamide/oxyde d'al- 
kylene, mais la demanderesse prefere habituelle- 
ment en remplacer entre 10 et 25 %. L'utilisation 
dans le procede suivant Pinvention d'un melange 
d'un derive hydroxyalkyle de la cellulose ou de 



Tamidon avec un produit de condensation d'un 
oxyde d'alkylene avec un polyamide au lieu d'un 
derive hydroxyalkyle de ia cellulose ou de 1'ami- 
don seul constitue une autre particularite de i'in- 
vention. 

Les constituants qui doivent etre appliques sur 
la matiere textile de polyamide synthetique suivant 
le procede de 1'invention, a savoir le derive hydro- 
xyalkyle de la cellulose ou de 1'amidon, eventuel- 
lement le produit de condensation d'un oxyde d'al- 
kylene avec un polyamide, Tagent de reticulation 
ou le produit de precondensation resineux et le ca- 
talyseur, sont dissous ou disperses dans 1'eau et la 
solution ou la dispersion aqueuse est appliquee sur 
3a matiere textile par un procede approprie quel- 
conque par exemple par impregnation, enduction ou 
par pulverisation au pistolet. Si on le desire, des 
quantites mineures d'agents tensio-actifs peuvent 
etre incorporees aux liqueurs pour faciliter le mouil- 
lage de la matiere textile. La matiere textile peut 
etre alors exprimee, si on le desire, pour eliminer 
1'exces de liqueur et elle est ensuite sechee. Les 
constituants sont appliques normaiement ensemble 
a partir d'une solution les contenant tous mais peu- 
vent etre appliques separement. 

Apres 1'application des constituants sur la 
matiere textile, celle-ci est sechee et chaufFee pour 
provoqucr les reactions desirees des constituants 
enlre eux et/ou avec la matiere textile. Si le sechage 
se fait par chauffage, comme c'est normaiement le 
cas, par exemple entre 50 et 110 °C, il se peut 
qu'un nouveau chauffage ne soit pas necessaire. 
Mais il est souhaitable habituellement de soumettre 
la matiere textile sechee a un chauflage distinct. 
Ce chauffage peut se faire dans un intervalle etendu 
de temperatures, par exemple entre 50 et 230 °C 
pendant une duree qui peut varier, par exemple, 
entre 1 seconde et 1 heure. La duree de chauffage 
necessaire est normaiement d'autant plus courte que 
la temperature utilisee est plus elevee. 

Apres le chauffage, la matiere textile peut etre 
rincec dans 1'eau et, si on le desire, lavee dans une 
solution chaude d'un detergent qui peut contenir 
aussi un alcali comme le carbonate de sodium, pour 
neutraliser le catalyseur acide residue!. Enfin, la 
matiere textile peut etre rincee a Teau et sechee. 

Le procede suivant 1'invention peut etre applique 
aux matieres textiles avant, pendant ou apres d'au- 
tres apprets chimiques ou mecaniques tels que ceux 
utilises pour rendre les matieres textiles resistantes 
au retrecissement et au froissement pour en mo- 
difier le toucher ou le lustre, le caractere hydrofuge 
et 1'eclat optique. 

Les matieres textiles de polyamides synthetiques 
traitees suivant le procede de 1'invention ont une 
plus grande capacite a absorber 1'huinidite, une 
moindrc tendance a se souiller et une moindre ten- 
dance a s'electriser. Ces proprietes avantageuses ne 
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sont pas facilement attenuees par des lavages ou 
des nettoyages repetes. En outre, I'aspect des ma- 
tieres traitees est tres peu modifie et elles con- 
servent leurs proprietes inherentes interessantes 
comme la resistance au froissement. 

L'invention est illustree, sans etre limitee, par les 
exemples suivants dans lesquels les parties et les 
pourcentages sont en poids. 

Exemple L — Un tissu de filaments continus de 
« Nylon » et impregne d'une solution contenant 
2 parties d'hydroxyethylcellulose, 0,5 partie d'un 
produit de precondensation uree/polymethylolme- 
lamine etherifie prepare comme decrit dans 1'exem- 
ple 10 du brevet anglais n° 953.754, 0,2 partie de 
chlorure d'ammonium et 97,3 parties d'eau, et 
exprime de facpn qu'il retienne 50 % de son poids 
de liqueur, calcule sur la base du poids sec du 
tissu. 

Apres sechage a 60 °C, le tissu est chaufFe 
a 150 °C pendant 3 minutes et lave finalement a 
60 °C pendant 5 minutes dans une solution conte- 
nant 0,1 % de carbonate de sodium et 0,1 % d'un 
detergent non ionique, puis rince a 1'eau et 
seche. 

Compare avec un tissu temoin non traite, le tissu 
obtenu a une moindre tendance a accumuler des 
charges d'electricite statique, une moindre tendance 
a collecter la souillure lorsqu'il est lave en presence 
de tissus souilles et une plus grande capacite a ab- 
sorber rhumidite. 

Ces effets persistent apres des lavages repetes. 

Exemple 2. — Un tricot chaine de filaments con- 
tinus de «: Nylon » est impregne d'une solution con- - 
tenant 1,6 partie d'une cellulose hydroxyethylee, 
0,4 partie d'un produit de condensation polycapro- 
lactame-oxyde d'ethylene contenant 2,3 % d'azote, 
0,5 partie d'un produit de condensation uree-for- 
maldehyde prepare comme decrit dans 1'cxemple 2 
du brevet anglais n° 953.754 du 16 avril 1962, 
0,2 partie de chlorure d'ammonium et 97,3 parties 
d'eau, et exprime de fagon a retenir 50 % de son 
poids de liqueur. Apres sechage a 50 °C et chauf- 
fage a 150 °C pendant 3 minutes, le tissu est rince 
a 1'eau et seche. 

Compare avec un tissu temoin non traite, le 
tissu obtenu a une moindre tendance £ accumuler 
des charges d'electricite statique, une moindre ten- 
dance a collecter la souillure lorsqu'il est lave en 
presence de tissus souilles et une capacite plus 
grande a absorber de rhumidite. 

Ces effets persistent apres des lavages repetes. 

Exemple 3. — On pulverise sur un morceau de 
tapis de « Nylon » tisse une solution contenant 2 
parties d'hydroxyethylcellulose, 0,5 partie de pen- 
tamethoxymethylmelamine, 0,2 partie de chlorure 
d'ammonium et 97,8 parties d'eau, de fagon que 
son poids augmente de 100 %. Lc morceau de tapis 



[1.414.645] — 4 

est alors seche a 60 °C et chaufie a 130 °C pendant 
5 minutes. 

Compare avec un temoin non traite, le tapis traite 
a une tendance moindre a accumuler des charges 
d'electricite statique. En outre, il est beaucoup plus 
facile d'enlever la salete du tapis traite. 

Exemple 4. — Un morceau de tissu de fila- 
ments continus de « Nylon » est impregne d'une so- 
lution contenant 1,0 partie d'hydroxypropylcellu- 
lose, 0,2 partie d'un produit de condensation uree/ 
formaldehyde soluble dans 1'eau, 0,2 partie d'acide 
tartrique et 98,6 parties d'eau, et exprime de facpn 
a retenir 50 % de son poids de liqueur. Apres se- 
chage, le tissu est chaufie a 170 °C pendant 2 mi- 
nutes, rince a Feau pour eliminer la matiere adhe- 
rant mal et seche. 

Compare avec un tissu temoin non traite, le tissu 
obtenu a une moindre tendance a accumuler et a 
retenir des charges d'electricite statique. 

Cette propriete se conserve pratiquement apres 
des lavages repetes. 

Exemple 5. — Un morceau de shirting en tricot 
chaine de « Nylon » est impregne d'une composition 
comprenant 1,6 partie d'hydroxyethyl - amidon, 
0,4 partie d'une dispersion aqueuse a 40 % du 
derive methylole d'un copolymere derive d'acryio- 
nitrile et d'acrylamide, 0,2 partie de thiocyanate 
d 5 ammonium et 97,8 parties d'eau, et exprime de 
fagon a retenir 50 % de son poids de liqueur. Apres 
sechage a 70 °C, le tissu est chaufie a 150 °C pen- 
dant 3 minutes. 

Compare avec un tissu temoin non traite, le tissu 
obtenu a une moindre tendance a accumuler des 
charges d'electricite statique. 

Cet effet se conserve pratiquement apres des la- 
vages repetes. I 

Exemple 6. — Dans le procede de I'exemple 2, 
on remplace le produit de condensation uree/for- 
maldehyde (0,5 partie) par un produit de condensa- 
tion uree/formaldehyde methyle (0,5 partie) pre- 
pare comme decrit dans i'exemple 8 du brevet 
anglais n° 953.754 precite, et on obtient un tissu 
traite qui, compare avec un tissu temoin non traite, 
a une moindre tendance a accumuler des charges 
d'electricite statique et a collecter la souillure iors- 
qu'il est lave en presence de tissus souilles, et une 
plus grande capacite a absorber 1'humidite, ces 
effets resistant a des lavages repetes. 

Exemple 7. — On remplace dans le procede de 
I'exemple 2 le produit de condensation uree/for- 
maldehyde (0,5 partie) par de la dimethyiolethy- 
lene uree (0,5 partie) et on obtient un tissu traite 
qui, compare avec un tissu temoin non traite, a 
une moindre tendance a accumuler des charges 
d'electricite statique et a collecter les souillures lors- 
qu'il est lave en presence de tissus souilles, et une 
plus grande capacite a absorber 1'humidite, ces 
effets resistant a des lavages repetes. 



RESUME 

A. Procede de traitement de matieres textiles de 
polyamides synthetiques, caracterise par les points 
suivants pris separement ou en combinaisons : 

1° On applique sur ces matieres textiles, en 
milieu aqueux, un derive hydroxyalkyle de la cel- 
lulose ou de I'amidon, un agent de reticulation 
ou un produit de precondensation resineux qui rea- 
git dans des conditions acides, et un catalyseur qui 
est un acide ou une substance engendrant un acide, 
puis on seche les matieres textiles et on les 
chaufie; 

2° On applique sur la matiere textile de poly- 
amide synthetique 0,1 a 4 % de son poids du de- 
rive hydroxyalkyle de la cellulose ou de i'amidon, 
0,01 a 1 % de son poids d'agent de reticulation 
ou du produit de precondensation resineux et 0,01 
a 1 % de son poids de catalyseur; 

3° Au lieu du derive hydroxyalkyle de la cel- 
lulose ou de I'amidon, on utilise un melange de ce 
derive avec jusqu'a un poids egal d'un produit de 
condensation d'un oxyde d'alkylene avec un poly- 
amide; 

4° Le melange du derive hydroxyalkyle de la cel- 
lulose ou de I'amidon avec le produit de conden- 
sation d'un oxyde d'alkylene avec un polyamide 
contient 10 a 25 % du produit de condensation; 

5° Le produit de condensation d'un oxyde d'al- 
kylene avec un polyamide est un produit de conden- 
sation de 1'oxyde d'ethylene avec du poiycapro- 
lactame; 

6° Le derive hydroxyalkyle de la cellulose ou 
de I'amidon est un derive hydroxyethyle, hydro- 
xypropyle ou dihydroxypropyle, ou un melange 
de deux ou plusieurs de ces derives; 

7° L'agent de reticulation ou le produit de pre- 
condensation resineux est un derive methylole de 
1'uree, de la thiouree, du dicyanodiamide, d'un 
amide, d'une amine, d'un carbamate, d'une amino- 
triazine, d'une urone, d'une ureine, d'un ureide, 
d'une imidazolidone, d'une pyridone ou d'une 
triazone, obtenu comme produit de condensation de 
stade initial du formaldehyde avec ce compose, ou 
un ether alyklique inferieur de ce derive me- 
thylole; 

8° L'agent de reticulation ou le produit de pre- 
condensation resineux est un derive methylole d'un 
produit de polycondensation uree/formaldehyde so- 
luble dans 1'eau, d'un polyacrylamide ou d'un copo- 
lymere d'addition contenant de 1'acrylamide, ou 
un ether alkylique inferieur de ce derive me- 
thylole; 

9° Le catalyseur est une substance faiblement 
acide; 

10° Le catalyseur est une substance qui libere 
un acide par chauffage; 



11° Le chauHage est efifectue a une tempera- 
ture de 50 a 230 °C pendant 1 seconde a 1 heure. 
B. A titre de produits industrials nouveaux, les 



— 5 — [1-419.645] 

matieres textiles de polyamides synthetiques trai- 
tees par le procede selon A ou de tout autre 
procede leur conferant les memes caracteristiques. 
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